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Abdeckbahn fiir Mai- und Lackierarbei ten 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Abdeckbahn fur Mal- 
und Lackierarbei ten . 



Abdeckbahnen werden von Aiistreichern, Malern una Lak- 
kierern verwendet, urn Flachen von Wanden , Tur- und Fen- 
s:errahmen, Sockelieiscen, Fens t erbanken , Mobeln, Ka- 
rosserien etc. ganz oder teilweise abzudecken und geqen 
unbeabsichcigte Verunreinigung durch Farb- und Lack- 
spritzer zu schutzen. Zur Erleichterung des Abklebens 
sind Abdeckbahnen bekannt, bei denen eine Langsseice 
der Abdeckbahn nit einem Kiebestreif en, z.E. einem Kle- 
beband oder einer Kleberbeschioht ung , versehen ist, so 
da£ die beispielsweise auf einer Rolls aufgerollte Ab- 
deckbahn beim Abrollen direkt fixiert werden kann . Als 
Abdeckbahnmaterial wird haulig Papier verwendet, das 
durch seine Abscrpt ionsf ahigkeit Nasser und Losungsmit- 
tel aufsaugen kann, wodurch ein Ilerunterlaufen eines 
Lack- bzw. Farbt ropiens verrriieden v/ird. Bei aroSeren 
Farb- oder La^kspr i t zem kann die Papierbahn jedoz:h 
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durchweichen, so daS Farbe bzw. Lack durch die Papier- 
bahn auf die abgedeckte Flache gelangen kann. 

Als alternatives Material fur die Abdeckbahn w-erden 
auch flussigkeitsundurchlassige Folien, zumeist diinne 
Kunststoffoiien, verwendet. Die Kunststof f olie ist un- 
durchlassig fiir Farben und Lacke . Da sie jedoch Fliis- 
sigkeiten nicht aufsaugen kann, besteht die Gefahr des 
Herablaufens von Faro- und Lackspritzern, die auf diese 
Weise nicht abgedeckte Teile der Flache verunreinigen 
konnen . 



Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesserte Abdeck- 
bahn fiir Streich- und Lackierarbeiten zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi durch die Merkmale 
des Anspruchs 1 gelost . 

Die erf indungsgemaSe Abdeckbahn bes.eht aus eir.er 
saugfahigen Materialbahn , die einseitig eine flussig- 
keitsdichte Schicht aufweiot . Der Klebestreif en und die 
flussigkeitsdichte Schicht sind auf derselben Seite der 
Materialbahn angeordnet, so da£ die Schicht seite auf 
der abgedeckten Flache aufliegt. Diese Abdeckbahn ver- 
einigt die Vorteile von saugfahigen Materiaiien mit 
denen von f lussigkeitsdichten Materialen. Die saugfahi- 
ge Seite der Abdeckbahn kann Park- und Lackspri tzer 
absorbieren und dadurch ein Kerablaufen der Spritzer 
verhindern. Gleichzeitig wird durch die f liissigkeits- 
d^chte Schicht zuverlassig ein Durchnassen der Abdeck- 
bahn verhindert. Die mechanischen Eigenschaf ten dieser 
Abdeckbahn sind ahnlich denen einar nichtbecchichtctcn 
saugfahigen Materialoahn . Dies bedeutet, daS die posi- 



Liven Eigenschar ten saugf ahiger Mat erialbahnmaterialien 
weitgehend erhalten bleiben. Dur^h die Kombination der 
Mauerialien wird eine ausreichende Feucht igkei tsdicht - 
he it erzielt und gleiohzeitig die saugf ah ige . Material - 
bahn gefestigt. Durch die verbesserte Rei^f escigkeit , 
insbescndere der nassen Mater i albahn , kann die Dicke 
und damit das gesamte Gewicht der Abdeckbahn bei ins- 
gesamt verbesserten Eigenschaf ten verringert werden. 
Die Abdeckbahn erfahrt beim Zusammen- bzw. Auseinander- 
falten nur eine sehr geringe statische Aufladung, wes- 
halb sie eir.fach handhabbar ist . Ferner kann die Ab- 
deckbahn ohne Hilf smittel manuell langenmaSig angepaSt , 
d.h. zerris'sen, werden. 

Wegen der guten ReiJsf estigkeit der Abdeckbahn una der 
dadurch ermoglichten geringen Abdeckbahndicke wird eine 
hohere Flexibilita- der Abdeckbahn erreicht, so dais 
beispielsweise starke Faltenbildung im Gebiet von Run- 
dungen verhindert wird. Wegen des relativ geringen Ge - 
wichtes der Abdeckbahn und der guten Flexibilitat kann 
die Breite des Klebes t reif ens deutlich ge ringer a 1 s bei 
Fapierabdeckbahnen ausf alien. Dadurch werden Material - 
und Kerstellungskosten eingespart , so daE die erf in- 
dungsgemafie Abdeckbahn in der Herstellung nicht ceurer 
ais herkommliche Abdeckbahnen ist . 

Wegen ihrer vielen Vcrteile eignet sich diese Abdeck- 
bahn insbesondere fur Lackierarbeiten an Karosserien, 
da hierbei sehr hohe Anf orderungen an die Handhabbar- 
keit und Zuver las s igke i t der Abdeckbahn gestellu wer- 
den. Beim Abkleben von Karosserieteilen kann die flexi- 
ble Abdeckbahn direkn von der Rol ^ e in einem Arbeit?- 
gang auch in Rundungen positioniert und geklebu werden. 
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Die saugfahige Materialbahn ist vorzugsweise eine Zeli- 
stoff- oder Papierbahn, die sich durch eine hohe Saug- 
fahigkeit bei guten mechanischen Eigenschaf ten aus- 
zeichnet. Es konnen kurz - oder langfaserige Papierbah- 
nen verwendet werden, je nachdera, welche Steifheit der 
Materialbahn erwunscht ist . 

In einer bevorzugten Ausgestaltung wird der Klebestrei- 
fen von einem Klebeband gebildet, das auf die schicht- 
freie Seite der Materialbahn aufgeklebt ist und mit 
eineir. Teil seiner Breite iiber den Langsrand der Materi- 
albahn iibersteht. Der Klebestreif en bedeckt den gesam- 
ten Langsrand der Materialbahn. Der uber die Material- 
bahn uberstehende Teil des Klebebandes wird zum Ankle - 
ben der Materialbahn an eine abzuklebende Flache be - 
nutzt. Als Klebeband kann beispielsweise fur Mai- und 
Lackierarbeiten haufig verwendetes Flachkrepp-Klebeband 
gewahlt werden. Durch das Klebeband wird der Langsrand 
der Materialbahn verstarkt, wodurch sie sich besser 
handhaben laSt . Insbesondere beim Abkleben von Rundun- 
gen ist die Materialbahn besser gegen EinreiBen ge - 
schiitzt . 

Vorzugsweise besteht die f liissigkeitsdichte Schicht der 
Materialbahn aus einer dunnen Polyethylenschicht . Poly- 
ethylen hat sich bei der 3eschichtung von Papier be- 
wahrt und ist bereits in sehr geringen Schichtdicken 
von typischerweise 0,008 - 0,01 mm ausreichend flussig- 
keitsdicht. Dabei genugt fiir die Beschichtung hoch- 
druckextrudiertes Polyethylen. Fur hohere Temperaturbe - 
lastungen kann aber auch niedrigdruckextrudiertes Poly- 
ethvlen verwendet werden. 
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Die Folyethylenschicht hat ungefahr 10 bis 4 0 Ge- 
wichtsanteil an dem Gesamtgewich: cler Abdenkbahn. Dahei 
betragt das Papiergewicht zwischen 20 una 40 g/m 2 , v/o- 
bei die Polyerhyiensch i chtd i eke typi saherweise 0,006 
bis 0,012 mm betragt. 

Vorzugsweise ist die Materialbahn in langsrichtung zu 
mindescens zv/ei Lagen, also einfach zusammengef altet 
und zu einer Rolle aufgerollt. Der Klebes treif en steht 
uber die Langsseiten der iibrigen Faltlagen iiber, so daS 
der Klebestreif en jeweils auf der Ruckseite des Klebc- 
sere if ens des darunt erliegenden Abdeckbahn-Abschnittes 
aufliegt und f estklebt . Beirn Abrollen der Abdeckbahn - 
rolle kann der Klebestreif en direkt an gewunschter 
Stelle festgeklebt und gleichzeicig die Abdeckbahn ab- 
gerollt werden. Dies kann problemlos von einer einzigen 
Person und ohne weitere Hiifsmittel vorgenommen werden. 

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 
ein Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung naher erlautert . 

Es zeigen: 

Fig. 1 einen Querschnitu einer auseinandergef al teten 
Abdeckbahn, mit der ein Wandbereich abgeklebt 
ist , und 

Fig. 2 die Abdeckbahn der Fig. 1, zusammengef alter und 
aufgerollt . 

Fig. 1 zeigt eine Abdeckbahn 10, mit der eine Flaehe 
einer Wand 11 abgedeckt ist , urn die abgedeckte Fiache 
der Wand 11 vor hack- una Farbspri t zern a. a. zu schiit- 



zen Die abaedeckte Flache kann auch em Teil einer zu 
lackierenden Karosserie etc. sein. Die Abdeckbahn 10 
weist als saugfahige Materialbahn exne Papierbahn 13 
auf die an der der Wand zugewandten Seite als flussig- 
kei'sdichte Schicht eine Kunststoff schicht 14 aus Poly- 
ethylen auf weist. Am oberen Langsrand 18 der Papierbahn 
~3 ist als Klebestreifen ein Klebeband 15 auf geklebt , 
las mit einem groSen Teil seiner Breite uber den oberen 
Langsrand 18 der Papierbahn 13 ubersteht, wahrend es 
nur mit wenigen Millimetern Breite uberlappend auf der 
Papierbahn 13 klebt . 

Als Papier wird Papier von 20 g/^ verwendet, das unge- 
fahr- 0,04 mm dick ist. Die PE-Beschichtung 14 ist unge- 
fahr 0,008 mm dick. Wegen der guten Flexibility der 
Abdeckbahn 10 wird ein sehr schmales Flachkrepp -Klebe- 
band 15 mit einer Breite von 15 mm verwendet. 

D ie Klebeseite 16 des Klebebandes 15 ist auf die Pa- 
pierbahn 13 auf geklebt, so dafi die Klebeseite 16 der 
Papierbahn 13 auf derselben Seite angeordnet ist wie 
die Kunststoff schicht 14. 

in Fig. 2 ist die Abdeckbahn 10 einfach zu zwei Lagan 
10a, 10b zusammengefaltet und zu einer Rolle 20 zusam- 
mengerollL ye^eigt. 

Die Abdeckbahn 10 ist dcrart zusammengefaltet, daft die 
Papierbahn-Seiten der beiden Lagen 10a, 10b auteinander- 
Hecr«n und die Kunststoff schicht 14 auSenliegend ange- 
ordnet ist. Die Breite der beiden auf e inanderl iegenden 
Abdeckbahnlacer. 10a, 13b i sr nicht gleich, sondern die 
Abceckcahnlage 10a, die das Klebeband 15 auf weist, wird 
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nicht vollstandig von der zweiten Abdeckbahnlage 10b 
bedeckt , so da£ die gesamte Breite des Klebebandec 15 
von der zweiten Lage 10b unbedeckt 1st . 

Die Abdeckbahn 10 ist derart zu einer Rolle 20 zusam- 
mengeroilt, da£ die Kiebeseite 16 des Klebebandes 15 
zur Rollenmitte zeigt . Die Kiebeseite 16 liegt also 
jeweiis auf einem radial weirer inner: angeordneten Ab- 
schnitt des Klebebandes 15 der Abdeckbahn 10 auf. Da- 
durch wird die aufgerollte Abdeckbahn 10 in Form der 
Rolle 20 zusamTiengehaiten, so da£ sich die Roile 20 
nich:. ungewoll t abrol len kann . 

Ein durch Lackierarbei ten auf die Papierbahn 13 gerate- 
ner Lacktropfen 17 wird teiiweise von der Papierbahn 13 
auf gesaugt . Dadurch wird der nicht auf gesaugte Teil des 
Lacktropfens 17 an dieser SLeile f esegehal ten . Die 
Kunststof f schicht 14 verhindert ein Durchnassen der 
Mdeckbahn 10, wodurch eine Verunreinigur.g der Wand 11 
durch den Lacktropfen 17 verhindero wird. Ferner scrgt 
die Kunststof f schicht 14 fur eine erhohte Festigkeit 
der Abdeckbahn 10, so daS auch in diesem durchnaSten 
E.ereich eine hohe Festigkeit der Abdeckbahn 10 gewahr- 
leistet ist und ein ZerreiEen und nachfoigende Verun- 
reinigung der Wand 11 weitgehend ausgeschlossen sind. 

Zutn Abkleben von Flachen von Fahrzeugkarosserien, War- 
den, Industrieanlagentei len etc. wird die Rolle 2 0 in 
die eine Hand genommen, wahrend die andere Hand das 
freie Ende der Abdeckbahn 10 crgreift una das Klebeband 
15 an der gewunschten Stelle auf kiebt . Dabei kann das 
Klebeband gerichtet und angedruckt werden . Auf diese 
Wei se ist ein sehr exaktes und zugiges /abkleben mog - 
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lich. Wenn der gewunschte Bereich abgeklebt wurde , kann 
die aufgeklebte Abdeckbahn 10 an der gewiinschter. Stelle 
ohne Hilfsmittel, wie beispielsweise eine Schere, von 
der Rolle 20 abgerissen, also abgetremt werden. 
SchlieElich wird die zweite Lage 10b nach unten aufge- 
klappt. Die Abdeckbahn 10 ist auch nach dem Auffalten 
nur gering elektrostatisch aufgeladen ; so daS ihre 
Handhabbarkeit nicht eingeschrankt ist. Sie kann auch 
durch er.tsprechende Entladung wahrend der HersLeiiung 
vollstandig entladen sein und keine Aufladung mehr auf- 



weisen . 



Die Abdeckbahnrolle wird in verschiedenen Abdeckband- 
breiten bis ca . 5C cm Breite angeboten. Die Lange des 
Abdeckbandes einer Rolle kann zwischen 20 und 50 m be- 
tragen, eine typische Abdeckbandlange sind 33 m. 



ANSPRUCHE 



Ahdeckbahn fur Mai- und Lackierarbeiten, mit 

einer saugfahigen Materialbahn (13), die an einer 
Langsseite einen Klebest rei f en (16) aufv/eist, 

dadurch gekennzeichnet, 

date die Materialbahn (13) einseitig eine fliissig- 
keitsdichte Schicht (14) aufweist, 

wobei 'der Klebestreif en (16) und die f lussigkeits- 
dichte Schicht (14) auf derseiben Seite der Mate- 
rialbahn (10) angeordnet sind. 

Ahdeckbahn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daft die saugfahige Materialbahn (13) eine 
Zellstof oder Papierbahn ist . 

Ahdeckbahn nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet; daE der Klebestreif en (16) von einerr. 
Klebeband (15) gebildec wird, das auf die schicht- 
freie Seite der Materialbahn (13) aufgekiebc ist 
uni mir, e'nem Teii seiner Breite liber den Langs- 
rand der Materialbahn (13) uberscehL . 

Ahdeckbahn nach einem der Anspruche 13, dadurch 
geker.nzeichnet , dai5 die f lussigkeitsdichte Schichc 
(14) der Materialbahn (10) aus einer dunnen Poly- 
ethyl e n s c h i c h z besteht'. 




Abdeckbahn nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeich- 
net, da£ die Folyethylenschicht (14; 10 bis 3 0 
Gew.-% der Abdeckbahn (10) ausmacht . 

Abdeckbahn nach einem der Ansprtiche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet , da^ die Abdeckbahn (10) in Langs - 
richtung zu mindestens zwei Lagen (I0a,10b) zusam- 
mengefaltet und zu einer Rolle (20) aufgerollt 
ist, wobei der Klebestreif en (16) uber die Langs- 
seiten der iibrigen Faltlagen (10a, 10b) ubersteht 
und auf einanderliegt . 

Abdeckbahn nach einem der Anspriiche 2-6, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Zellstoff- oder Papierbahn 
(13) aus kurzf aserigem Material besteht. 
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